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(54) Aaent aelfflant resu tant de I'association a un cniiosane «i a un « - 

^ utilteatfon dans la preparation de compositions cosmetiques et pharmaceutiques. 

(57) Agent gelifiant pour des compositions cosmetiques et 
pHarmaceutiques. ..... 

L'agent gelifiant resulte de I'association d un chitosane et 
d'un alginate d'alkyie ou d'hydroxyalkyle, ce dernier ayant 
un taux d'est6rrfication superieur a 70%. 

L'agent gelifiant permet d'obtenir un gel aqueux ayant 
des caracteristiques tres satisfaisantes et a partir duquel 
on peut encapsuler des substances hydrophobes polaires 
dans une membrane constitute de l'agent gelifiant. 
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La presente invention concerne un agent gelifiant destin6 a etre utilise notamment 
dans les domaines cosm6tique et pharmaceutique. 

La presente invention a plus particuliferement pour objet un agent gelifiant r6sultant 
de l'association d'un chitosane et d'un ester partiel d'alkyle ou d'hydroxyalkyle de l'acide 
5 alginique, qui sera defini ci-aprfcs par mesure de simplification par l'expression "alginate 
d'alkyle ou d'hydroxyalkyle". 

Les chitosanes sont des polym&res cationiques resultant de la desacetylation de la 
chitine naturelle et les alginates non modifies sont des polysaccharides anioniques naturels. 

n est connu d'utiliser dans les domaines cosm6tique et alimentaire des polymferes 
10 ioniques ou non ioniques pour former des gels ou pour former des emulsions ou suspensions 
lorsqu'ils sont utilises comme agents 6paississants et stabilisants. Ces polymferes peuvent etre 
d'origine synth6tique, h6mi synthetique ou naturelle. 

Panni les agents gelifiants d'origine naturelle, on connait les celluloses ou ses 
derives, les alginates non modifies, les gommes naturelles et les prot6ines telles que la gelatine 
15 et les collagenes. 

Si ces agents gelifiants presentent 1' avantage d'etre biod6gradables, ils n'apportent 
toutefois pas toujours aux compositions epaissies les proprietes rh6ologiques de prise et 
d'6talement et de stabilisation souhaitees. 

En outre, meme I des taux relativement 61ev6s, ils ne permettent pas d'obtenir une 
20 viscosite suffisante et l'elevation de leur concentration conduit a des propriet6s rh€ologiques 
redhibitoires tout au moins sur le plan cosmetique et sur le plan de l'agrement d' utilisation. 

C'est pourquoi on a tente de remplacer ou modifier les agents gelifiants naturels 
pour ainsi ameliorer leurs propri€t6s. 

Parmi les agents gelifiants synthetiques, on connait les polym&res carboxy vinyliques 
25 reticules vendus par la Societe Goodrich sous la denomination de "Carbopol". 

L'utilisation de "Carbopol" seul pour former un gel conduit a un produit poss6dant 
de bonnes propri6t6s rheologiques, k savoir de prise et d'6talement mais se ievele toutefois 
inconfortable une fois 6tale sur la peau. 

D'autres polymeres synthetiques ayant notamment des propri6t6s 6mulsionnantes 
30 dans des compositions topiques sont ceux ddcrits dans la demande de brevet europfen 

n°268.164. D s'agit de polymeres acryliques modifies qui presentent toutefois Tinconv6nient 
de donner dans certains cas des produits collants. 

En outre, et ceci de maniere generale, les polymfcres synthetiques ne sont pas 
biodegradables. 

35 Ha maintenant ete d6couvert de fa?on inattendue et surprenante qu'on pouvait 

pallier ces inconvenients par l'empioi d'un agent gelifiant resultant de l'association d'un 
chitosane et d'un alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle ayant un taux d'esterification 
determine. 

La presente invention a done pour objet un agent gelifiant caracterise par le fait qu'il 



40 



-2- 



2699545 



10 



d ceoe association conduit en milieu aqueux a des gels qui sont Umpides, 

Hiiimhle nouvants'etaleretseprelantbienauneappliouiontopique. 

^Lpardelsd^leou d-bydroxyafcyleutinsables se.on,—n son, 

constitu6s de motifs repetitifs de formule : 

OR 



o=c 
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1 esmo^dan S l«queb R es<u«^^lee«C l ^ouh,d I ox y a^l«e»<^ 
constant an ntoins 70%, de preference d^^^^ 

taK rieura70*nepenn«pasd'ob t enirde rf sul«ats S adsfaisan K .dansla I nesureoulona 

observe des pMnomines de prfcipitadon iirfversible. 

Conuneslgu^d'a^teoud'hjAox^le^quedefa^m 

paI ticuHe 1 e»en,.pprcpnese 1 on« 

domination "Keleoloid O" qui est un alginate de propylene glycol ayant »u taux 

d'est6rification de 80 * 86%. „ ahm .iu nni est 

Les chitosanes utilis6s selon Invention proviennent de la cbtxne naturelle qm est 

d^sacety^letaux^ 

i 80% Un taux de desacetylation 61eve a pour effet d'augmenter la soluble du cmtosane 

Comtne ceci est connu, la cldtine naturelle est un homopolymire de 
N-acetylglucosamineettif^^ 

sites lines libres pour qu'une reaction on une interaction avec Innate d aUcyle o„ 
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par exemple par un groupe carboxym6thyle, carboxybutyle, succinyle ou hydroxypropyle. 

Ces derives de chitosane peuvent etre 6galement utilises k condition qu'ils 
presententun nombre suffisant de sites amines libres susceptibles dereagir avec Talginate 
d'alkyle et d'hydroxyalkyle. 

5 Parmi les chitosanes non substitu6s utilisables selon l'invention, on citera ceux 

vendus par la Societe Aber Technologies sous les denominations de Kitan brut dont le taux de 
d6sacetylation est > a 97% (viscosite = 700mPa.s (700cps)), Kitan brut dont le taux de 
d6sac6tylation est > k 90% (viscosity = 30raPa.s (30cps)), Kitan brut dont le taux de 
d6sac6tylation est > k 90% (viscosite = 100mPa.s (lOOcps)), et Kitan brut dont le taux de 

10 desac6tylation est > k 90% (viscosite = 1000mPa.s (lOOOcps)) ; par la Society Ajinomoto sous 
la denomination "Partially desacetylated chitin PC100" ; par la Societe Protan sous la 
d6nomination "Seacure 243,443" ; par la Societe Siber-Hegner sous la denomination "Chitosan 
pure grade" ; par la Society Allied Colloids sous la denomination "Chitosan DPX 4447" ; par la 
Societe Ikeda sous la denomination "Flonac C" ; par la Society Atomergic sous les 

15 denominations "Chitosan FHV" et "Chitosan FMV" ; par la Societe SPCI sous la denomination 
"Chitosan". 

Parmi les chitosanes substitues utilisables selon rinvention, on citera les suivants : 
l'hydroxypropylchitosane vendu sous les denominations de "HPCH Powder" par la Societe 
Ichimaru Pharcos et de "Cositin" par la Societe Cosnaderm, le N-carboxymethylchitosane 
20 vendu sous la denomination de "Chitoglycan" par la Societe Les Stearineries Dubois et le 
succinylchitosane vendu sous la denomination de "Mexomere PAD" par la Societe Chimex. 

Selon rinvention le rapport en poids chitosane/ester partiel d'acide alginique est 
compris entre 0,25 et 4,0, de preference entre 0,33 et 1,0, le rapport particulierement pr6f6re 
etant d'environ 0,4. 

25 La presente invention a egalement pour objet un procede pour la preparation d'lm 

gel k partir de Tagent gelifiant d6fini ci-dessus. Ce proc6de est caract£rise par le melange dans 
les proportions indiquees ci-dessus d'une solution aqueuse d' alginate d'alkyle ou 
d'hydroxyalkyle avec une solution aqueuse de chitosane. 

De preference, la solution de chitosane est acidifiee k un pH compris entre environ 4 
30 et 5, par exemple & Taide d'acide acetique ou d' acide lactique. 

La viscosite du gel peut etre controlee sachant qu'une augmentation de la 
concentration de l'association chitosane/alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle, a pour effet 
d'accroitre la viscosite. 

De manifcre generale, on effectue le procede selon l'invention par melange des deux 
35 solutions et ensuite on agite de fa?on moderee, de preference sous vide si on veut eviter 
l'inclusion d'air. On obtient ainsi un gel concentre dont le poids (sec) du chitosane et de 
l'alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle pris ensemble peut etre compris entre 0,1 et 10%, de 
preference d'environ 1% du poids du gel. 

On peut toutefois egalement obtenir ce gel sous une forme encore moins concentree 
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„nfhnLdLrean realisees endispersantnnephasehoilense apolarre darts le ge! par 

• d'hvdroxvalkyle peat tea prfsen K an ana proportion agala on sup&ienre a 0,005%. de 

15 Ml% et,„a,pa ni caU te an,an,en m 0,03a.0,45%anp O . dS pa I 

.folate das hmles vegetales, das hnUas animates at das hniles synthdtrques. 

M " ^ Lni les hniles minxes, on peat citer par exemple 1'hni.e de vaseline. 

Farm, les hniles synrhedqaes, on pent eiter les isoparaffines Biles qne 
risohexadicane, les hniles de silicones, les hniles perflnoreos et les huta de srlrcone flnorfe. 
. saonlMnvendon.onpen.aion^auxgelsonanxdisperaionstontantte.ddtnf 

25 cosmetiqueoupharmaceutiqueclassique. 

On 1. ajoorer par exemple les addidfs snivanta l conserva«nrs. colorants 
and-oxydaots. ftltres solaires, prinaipes acdfs exaaits de plantea, pigmems, cha^pondres, 
svstoea vericoiaires on particular**, hniles, ones, esters emollients, polyols, alcools, 
oBgo-dMments,vitamines,parfums,etc... ,.„ k .„ 

30 Si les addidfs sent hydrosolubles ils se trouvent a l'6tat dissous dana la phase 

a, ' KUSe ' Si les addidfs son, liposolubies ils penvent ctre sou disperse* dans le milieu aqueux 
s „i,dissous dans laphase hnilense. Si les addidfs son, ni solubles dans laphase arpttosen. 

dans la phase huileuse, comme par exemple certains solides, ils se 
35 msperaldanslemiliendansruneonl-an^desdenxphaseaonda^lesdenxUf^ 

Outre les differents addidfs eWrfs ct-dessus, il a Ot constat* de mamere 
Vendue one la dispersion de cemines substances dans !e gel aqnenx ml qne defim ct-dessus, 
condnisait & Pencapsulation de celles-ci dans des membranes gflifldes. 

En effe, on a divert qn'nne telle encapsutation imervcai, de faeon spontanee 
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lorsque les substances dispersees etaient de nature polaire, sous forme de liquide hydrophobe 
polaire ou de solide polaire. Cette encapsulation de substances polaires constitue done un 
mode de realisation particulierement pref er£ de la presente invention. 

Les capsules obtenues a partir des gels selon 1'invention, presentent une membrane 
5 mince dont la formation est reversible et sont de taille millim6trique a microscopique. 

Selon ce mode de realisation, 1'encapsulation intervient spontanement, suite a la 
dispersion (de preference sous vide) de la substance polaire dans le gel, par un mecanisme de 
coacervation grace a une desolvatation conduisant a une surconcentration locale de 
l'association chitosane/alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle autour des particules de la 

10 substance polaire. 

La formation des capsules est reversible dans la mesure ou suite a une dilution du 
gel, ou a une modification du pH, les membranes des capsules peuvent se redissoudre. 

L'isolation des particules est toutefois possible car le phenomene de redissoiution 
fait preuve d'une cinetique tres lente, le temps de redissoiution 6tant de I'ordre de quelques 

15 heures a quelques jours. 

Selon ce mode de realisation de 1'invention, les capsules a membranes g&ifiees sont 
obtenues en suspension et peuvent etre utilisees telles quelles, notamment dans la preparation 
d'une composition cosm6tique ou pharmaceutique ou encore peuvent etre separees par dilution 
a l'eau du gel suivie par une legation ou centrifugation et introduites dans une composition 
20 cosm£tique ou pharmaceutique. 

L'encapsulation permet ainsi d'isoler des gouttelettes ou particules de substances 

polaires les unes des autres et du milieu aqueux. 

Une telle encapsulation est done tout particulierement prdconisee pour des 
substances dont on souhaite enpecher ou ralentir le contact avec la phase aqueuse externe ou 
25 des composants qu'elle contienL 

Les capsules obtenues selon 1'invention sont souples, leur paroi ou membrane est 
elastique et imperceptibles lors de l'application sur la peau, et peuvent eclater et liberer leur 
contenu k l'application. 

Les capsules obtenues selon ce mode de realisation de 1'invention permettent de 
30 modifier les proprie"tes des substances incorporees notamment en ce qui conceme la stability, 
la perm6abilit6, le toucher cosm6tique, les caracteristiques optiques, la tolerance, l'adherence, 
la p£netration et la bio-disponibilite. 

La vitesse de la reaction de coacervation depend de la polarit£ de la substance 
polaire, plus celle-ci est importante, plus la reaction est rapide. 
35 La coacervation est par ailleurs favorisee par un pH 61ev6 dans la mesure oil ceci est 

compatible avec le pH acide necessaire a la solubilisation du chitosane lors de la preparation 
du gel aqueux. 

II est done pi€f6rable d'augmenter legerement le pH du gel, par exemple jusqu'a un 
pH de 4,5 k 5 avant d'introduire la substance polaire. 
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n est done possible de modifier la nature de la membrane en jouant sur le pH et sur 
la concentration de r association du chitosane et de P alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle dans 
le gel aqueux. Une membrane epaisse est done favorisee par un pH 61ev6 et une augmentation 
delaconcentrationdePassociationdu chitosane etdePalgmate d'alkyle oud'hydroxyalkyle. 

Bien que ce mode de realisation de Invention permette d'encapsuler les substances 
5 polaires par contact direct de celles-ci avec le gel aqueux, il est egalement possible, si cecx est 
souhaite ponr un but precis, d'effectuer 1'encapsulation en utilisant une dispersion aqueuse des 

substances polaires. 

Les substances polaires utilisees peuvent etre soit liquides et hydrophobes, soit 

10 solides. . t1 

Dans le cas des liquides, le mot "polaire" a sa signification conventtonnelle en ce 

sens que les substances hydrophobes polaires liquides component des molecules possedant un 

moment electrique. . 

Parmi les substances hydrophobes polaires liquides selon l'invention, on citera les 

15 suivantes : 1jC . 

- les acides gras, tels que l'acide laurique, 1' acide oleique, et I acxde Unol6xque, 

- les triglycerides d'acides gras en Cg-C^, tels que les mono-, di- et trilinoMates de 

glyC6r ° 1 ' - les huiles v6getales, telles que I'huile de ricin, Phuile d'otive, I'huile de toumesol, 
I'huile de germe de bl6, I'huile d'arachide, I'huile de pepins de raisin, I'huile de soja, I'huile de 
colza, I'huile de karite\ I'huile de mai's, etc... 

- les esters de cholesterol, tels que ceux appeles cristaux liquides, 

- les huiles essentielles, telles que I'huile essentielle de lavande, de rose, de citron, ... 

-lesparfums . n 

Dans lecas des substances polaires solides, onentendparl'expression "polaire que 

leur surface est polarisee par rapport au reste de la particule sotide. 

Parmi les substances polaires solides selon l'invention, on citera les suivantes : 

- les hectorites, les laponites, 

- les silices modifiers avec charges de surface telles que les aerosils, 

30 - les particules poreuses polaires impregnees de substances hydrophobes polaires 

liquides telles que ceUes indiquees ci-dessus, 

- les pigments ou charges enrobes de substances hydrophobes polaires liquides telles 

que celles indiquees ci-dessus, 

- les polymeres polaires tels que les copolymer d'acide acrylique, d'acide 

35 methacrylique et leurs esters comme les produits vendus sous la denomination "Polytrap" par 

la Soci6t6Wickhen, 

- les particules minerales polaires telles que les silicates, 

- les cellules ou amas de cellules vivantes animales ou veg6tales telles que pollen, 
spermatozoi'des, ilots de Langherans, 

40 
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- les microorganismes tels que les levures, les bacteries, les spores, 

- les amas tissulaires ou biomasses issus de la biotechnologie, 

- les v6sicules telles que les liposomes, les niosomes, les nanospheres et les 
nanocapsules 

5 - les dispersions de circs ou de corps gras polaires ou de phases lamellaires. 

Les capsules a membranes gdlifiees telles que d6finies ci-dessus ont de preference 
une taille de particule comprise entre environ O.Olum et 2mm. 

• On ya maintenant donner a titre d'iliustration plusieurs exemples de preparation de 
compositions selon l'invention a base de l'agent gelifiant constitu6 d'au moins un chitosane et 
10 d'au moins un alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle ayant un taux d'esterification superieur a 
70%. 

EXEMPLES DE PREPARATIONS DE GELS AOUEUX 

15 EXEMPLE 1 

On prepare 50ml d'une solution aqueuse de chitosane foumi par Aber Technologie a 
un pH de 4 ajust6 a I'aide d'une quantite suffisante d'acide ac6tique et a une concentration de 
0,4% et on ajoute 50ml d'une solution aqueuse d' alginate de propylene glycol (Kelcoloid O) a 
une concentration de 0,6%. Apres agitation on obtient un gel concentre a 1% de 1'association 
20 du chitosane et de l'alginate de propylene glycol dans un rapport de chitosane a l'alginate de 
propylene glycol de 0,67. 

Ce gel a les propri6t6s suivantes : 

Affinity pour l'eau et expansion en milieu aqueux. II peut etre utilis6 tel quel comme 
capteur et retenteur d'eau ou sous forme diluee comme agent humectant 

25 

EXEMPLE 2 

En suivant le meme mode operatoire qu'a l'exemple 1, on a prepare un gel a 1% de 
1'association de chitosane et de l'alginate de propylene glycol mais dans un rapport de 0,43. Le 
gel ales propri6t6s suivantes : 
30 Stabilisateur de dispersions aqueuses pouvant etre utilis6 comme matiere premiere stabilisante 
pour des preparations cosmetiques du type emulsion H/E. 

EXEMPLE 3 

On prepare un gel concentre" a 1% comme dans l'exemple 1 et on ajoute 
35 suffisamment d'eau pour atteindre une concentration de 0,3% en association de chitosane et 
d' alginate de propylene glycol. A 95g du gel ainsi obtenu on ajoute 5g de glycerine et une 
quantite" suffisante de colorant bleu hydrosoluble et un conservateur. 

Au repos, ce gel a une viscosite" apparente elevee, alors qu'a l'etalement il est Guide, 
ce qui en facilite 1' application. 



Ilpeutetre 
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utilis6 tel quel comme bain 6mollient ou lotion de rincage. 



Onptepatean gel concentre » 1* sdo. rexemple 1 « on ajoare ' 

pr opyLg.ycol. A 96gdug el o n aiou t e4gdc g l y c6rinc«u»e q uaa OK s„fi iS an E dc 

conservateurs. 

. Ce gel a des proprietes hydratantes. 

II peut etre utilise tel quel comme gel cosmetique hydmtant corporel. 

10 rnMPOSTTIONS FORME DF. DTSPERSION 

EXEMPLEA : Phrmnlc cosiP ^qne hvdratante. 

S^^Tne phase grasse consdtnfc da 50% an poids d'haile da vaseline at da 
IS SCWaenpoidsdesqnalane. Igdaca.taphasagrassaastansatodisparaaflaamantpar 
homogeneisadon sons *de dans 99g du gal da rexemple 3. Oa obaant an gal b.au 
particulierement frais, hydratant at protectant-. 

E r> ■ c~ m .,t. coflpjdaue gdongaaEg at matifiantc 
20 d'huila de silicone 30Ocps (= 300mPa.s) et ane qnantire soffisante * 

colorantrougeliposolublea98,5gdageldel-exernple4e.oaho m ogeaeisesoasv 1 dedansun 

melangeur pour obtenirune dispersion fine. , w , 

Onajouteeasaiteaumaaagear.lgdepoadredenyloaCOrgasolveadaparla 

r Sccie^A^avi.esselen^et.oujoatssousvide.pourobtenirungelroseadoaassantat 
25 matifiant. 

f-mvrpnSTTTnNS REN^F.RMANT PES CAPSULES 

EXEMPLE C 

30 Augelobtenu a 1'exemple 2, on introduit de 1' eau jusqu'a une concentration en 

association de chitosane et ^alginate de propylene glycol de 0,25 % et on ajoute de 1 acrde 

95%en P oidsdetriol6ineet5%enpoidsd'huileessentieUede citron contenant en outre une 

35 nuantit6 suffisante d'un antioxydant. # 
' ^dece^phas.hydrophobeesteasaitedisparseasousvidedaase^gdugelddue 

par agitation plan6taire a 100 tours/minute. 

Jnrflangeestlaisseau^^ 
de temps, la formation des capsules est contrdlee au microscope. 
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Le gel contenant les capsules ainsi obtenues peut etre utilise tel quel sur la peau. II 
possede des propriety tonifiantes et parfumantes. 

EXEMPLED 

5 En suivant le mSme mode op6ratoire que pour l'exemple C, lOg du gel obtenu k 

l'exemple 2 sont dilues k l'aide de 70g d'eau et on ajoute ensuite 20g de phospholipides en 
melange hydroalcoolique vendus sous la denomination de "Natipide IT par la Societ6 
Nattermann. 

Les capsules sont formees apres un delai de 12 heures. 

10 

EXEMPLEE 

En suivant le meme mode operatoire que pour l'exemple C, 20g du gel obtenu k 
l'exemple 2 sont diluees avec 78g d'eau et on ajoute ensuite 2g de cristaux liquides 
cholesteriques contenant 0,3% de palmitate de vitamine A et 0,2% d'ac&ate de 
15 DL-cc-tocoph6rol. 

Cette phase hydrophobe est dispersee sous vide pendant cinq minutes a 400 tours 
par minute. Le melange est laisse au repos pendant 72 heures k temperature ambiante. 
La formation des capsules est controlee au microscope. 
Le gel, d'aspect laiteux, possede des propriet6s hydratantes, lissantes et 
20 rafraichissantes apres application sur le visage ou le contour des yeux. 
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REVENDICATIONS 



1 Agent gelifiant caracterise par ie fait qu'il resulte de rassociation d'au moins un 
chitosane etd' au moins un alginate partiel d'alkyle ou d'hydroxyalkyle, ce dernier ayant un 
tauxd'estenficanonsuperieura70%. ... 

2 Agent gelifiant selon la revendicadon 1, caracteris6 par le fait que 1 alginate 
pardeld'alkyleoud'hydroxyalkyle est constitu6de motifs r6p6dtifsdeformulesnivante: 



10 



15 



OR 



o=c 




HO' 



H 



motifs dans lesquels: 

R est soit un atome d'hydrogene soit un radical alkyle en C r C 6 ou hydroxyalkyle en 
20 les motifs dans lesquels R est un radical alkyle en C r C 6 ou hydroxyalkyle en C 2 -C 6 
constituantau moins 70% de 1' ensemble des motifs. 

3. Agent gelifiant selon la revendicadon 1 ou 2, caract6ris6 par le fait que 1 alginate 
d'alkyle ou d' hydroxyalkyle a un taux d'esterification compris entre 70 et95%, et de 

preference entre 80 et 90%. ... 
25 4 Agent gflifiant selon l'une quelconque des revendications precedentes, caractens6 

par le fait que 1' alginate d' hydroxyalkyle est 1' alginate de propylene glycol ayant un taux 

d'est6rificationde80a86%. 

5 Agent gelifiant selon 1' une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
par le fait que le chitosane provient de la chitine naturelle de-sacetylee a un taux d'au moms 
30 50% et de preference compris entre 80 et 100%. t _ 

6. Agent gelifiant selon 1'une quelconque des revendications precedentes, caractens6 
par le fait que le chitosane est substitue par un groupe choisi parmi les groupes 
carboxymethyle, carboxybutyle, hydroxypropyle et succinyle. 

7 Agent gelifiant selon 1' une quelconque des revendications precedentes, caracteris6 
35 par k fait que le rapport en poids du chitosane a 1'alginate d'alkyle ou d'hydroxyalkyle est 

compris entre 0,25 et 4, de pref6rence entre 0,33 et 1,0. 

8 Gel aqueux caracterise par le fait qu'il est obtenu a l'aide de l'agent gelifiant 
selon l'une quelconque des revendications precedentes, en une proportion en poids comprise 
entre 0,1 et 10% par rapport au poids total du gel. 
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9. Gel aqueux selon la revendication 8, caracterise par le fait qu'il renferme des 
capsules d'une substance polaire dont la membrane est constituee d'une surconcentration 
locale dudit agent gelifiant. 

10. Gel aqueux selon la revendication 9, caracteris6 par le fait que la substance 
5 polaire est choisie parmi les acides gras, les triglycerides, les huiles veg6tales, les esters de 

cholesterol, les huiles essentielles, les parfums, les hectorites, les laponites, les silices 
modifiees, les particules poreuses polaires, les pigments ou charges polaires, les polymeres ou 
particules minerales polaires, les cellules ou amas de cellules vivantes animales ou vegetales, 
les micro-organismes, les amas tissulaires ou biomasses issus de la biotechnologie, les 
10 vesicules, les dispersions de cires ou de corps gras polaires ou de phases Iamellaires et les 
melanges de ceux-ci. 

1 1. Composition cosmetique ou pharmaceutique sous forme d'une dispersion, 
caracterisee par le fait qu'elle contient une phase grasse dispersee dans un gel aqueux obtenu a 
l'aide de I'agent gelifiant selon l'une quelconque des revendication 1 a 7. 

15 12. Composition cosm€tique ou pharmaceutique selon la revendication 11, 

caracterisee par le fait que I'agent g61ifiant est present en une proportion 6gale ou superieure a 
0,005%, de preference comprise entre 0,01 et 1,0% et tout particulierement entre 0,03 et 
0,45% en poids par rapport au poids total de la composition. 
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